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(54) Title: METHOD FOR REGENERATING A ZEOLITIC CATALYST 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR REGENERIERUNG EINES ZEOLITH-KATALYSATORS 



(57) Abstract 

The invention relates to a method for regenerating a zeolitic catalyst, comprising the following steps: (I) at least one partially 
deactivated catalyst is heated to a temperature ranging from 250 to 600 °C in an atmosphere containing less than 2 vol. % oxygen; (II) the 
catalyst is impinged upon by a gas flow at a temperature ranging from 250 to 800 °C, preferably 350 to 600 °C, said gas flow having an 
oxygen-delivering substance content or an oxygen content or a mixture of two or more thereof ranging from 0.1 to 4 vol. % and (III) the 
catalyst is impinged upon by a gas flow at a temperature ranging from 250 to 800 °C, preferably 350 to 600 °C, said gas flow having an 
oxygen-delivering substance content or an oxygen content or a mixture of two or more thereof ranging from over 4 to 100 vol. %. 

(57) Zusammenfassung 

Ein Verfahren zur Regenerierung eines Zeolith-Katalysators umfaBt die folgenden Stufen: (I) Aufheizen eines zumindest teilweise 
deaktivierten Katalysators auf eine Temperatur im Bereich 250 °C bis 600 °C in einer Atmosphare, die weniger als 2 Vol.-% Sauerstoff 
enthalt. (II) Beaufschlagen des Katalysators bei einer Temperatur im Bereich von 250 bis 800 °C, vorzugsweise 350 bis 600 °C, mit einem 
Gasstrom, der einen Gehalt an einer Sauerstoff-liefemden Substanz oder an Sauerstoff oder an einem Gemisch aus zwei oder mehr davon 
im Bereich von 0,1 bis 4 Vol.-% aufweist, und (III) Beaufschlagen des Katalysators bei einer Temperatur im Bereich von 250 bis 800 °C, 
vorzugsweise 350 bis 600 °C, mit einem Gasstrom, der einen Gehalt an einer Sauerstoff-liefernden Substanz oder an Sauerstoff oder an 
einem Gemisch aus zwei oder mehr davon im Bereich von mehr als 4 bis 100 Vol.-% aufweist. 



LEDIGLICH ZUR INFORMATION 



Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbogen der Schriften, die Internationale Anmeldungen gemass dem 
PCT veroffentlichen. 



AL 


Albanicn 


ES 


Spanien 


LS 


Lesotho 


SI 


Slowenien 


AM 


Armenicn 


FI 


Finnland 


LT 


Litauen 


SK 


Slowakei 


AT 


Osteite ich 


FR 


Frankreich 


LU 


Luxemburg 


SN 


Senegal 


AU 


Australien 


GA 


Gabun 


LV 


Lettland 


sz 


S was Hand 


AZ 


Aserbaidschan 


GB 


Vereinigtes Konigreich 


MC 


Monaco 


TD 


Tschad 


BA 


Bosnien-Herzegowina 


GE 


Georgien 


MD 


Republik Moldau 


TG 


Togo 


BB 


Barbados 


GH 


Ghana 


MG 


Madagaskar 


TJ 


Tadschikistan 


BE 


Belgien 


GN 


Guinea 


MK 


Die ehemalige jugoslawische 


TM 


Turkmenistan 


BF 


Burkina Faso 


GR 


Griechenland 




Republik Mazedonien 


TR 


Turkei 


BG 


Bulgarien 


HU 


Ungarn 


ML 


Mali 


TT 


Trinidad und Tobago 


BJ 


Benin 


IE 


Irland 


MN 


Mongolei 


UA 


Ukraine 


BR 


Brasilien 


IL 


Israel 


MR 


Mauretanien 


UG 


Uganda 


BY 


Belarus 


IS 


Island 


MW 


Malawi 


US 


Vereinigte Staaten vo 


CA 


Kanada 


IT 


Italien 


MX 


Mexiko 




Amcrika 


CF 


Zentralafrikanische Republik 


JP 


Japan 


NE 


Niger 


uz 


Usbekistan 


CG 


Kongo 


KE 


Kenia 


NL 


Niederlande 


VN 


Vietnam 


CH 


Schweiz 


KG 


Kirgisistan 


NO 


Norwegen 


YU 


Jugoslawien 


CI 


C6te d'lvoire 


KP 


Demokratische Volksrepublik 


NZ 


Neuseeland 


ZW 


Zimbabwe 


CM 


Kamerun 




Korea 


PL 


Polcn 






CN 


China 


KR 


Republik Korea 


PT 


Portugal 






CU 


Kuba 


KZ 


Kasachstan 


RO 


Rumanien 






CZ 


Tschechische Republik 


LC 


St. Lucia 


RU 


Russische Federation 






DE 


Deutschland 


M 


Liechtenstein 


SD 


Sudan 






DK 


Dftncmark 


LK 


Sri Lanka 


SE 


Schweden 






EE 


Estland 


LR 


Liberia 


SG 


Singapur 







WO 98/55228 




PCT/EP98/03396 



5 ■ — — 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Regenerierung eines 
Zeolith-Katalysators, insbesondere eines Zeolith-Katalysators, der bei der 
Epoxidation von Olefinen mit einem Hydroperoxid, insbesondere von Propy- 
ls len mit Wasserstoffperoxid eingesetzt wurde. Dabei erfolgt die Regenerierung 
durch gezieltes Abbrennen der fur die Deaktivierung verantwortlichen, 
uberwiegend organischen Belage in einer Inertgasatmosphare, die genau 
definierte Mengen an Sauerstoff oder Sauerstoff-liefernden Substanzen enthalt. 

20 Bei der Durchfiihrung von Umsetzungen in Gegenwart von Katalysatoren, 
insbesondere in Gegenwart von Katalysatoren, die Mikroporen aufweisen, wie 
z. B. Titansilicalit mit z.B. MFI-Struktur oder titanhaltigen Zeolithen mit 
z.B, BRA-Struktur, kann es zur Deaktivierung der Katalysatoren durch ins- 
besondere organische Belage kommen. Diese organischen Belage konnen 

25 durch Calcinieren des Katalysators oder durch Waschen mit Losungsmitteln 
zum grofiten Teil entfernt ' werden (M.G. Clerici, G. Bellussi, U. Romano, 
J. Catal., 129 (1991), S. 159 - 167). 



Ferner beschreibt die EP-A 0 743 094 die Regenerierung eines Titan-enthal- 
tenden Molekularsiebs, das in der Katalyse einer Oxidationsreaktion, wie z. 
B. der Epoxidation eines Olefins mit Wasserstoffperoxid oder einer anderen 
aktiven Sauerstoff- Verb indung verwendet wurde. GemaG dieser Druckschrift 
erfolgt die dort beschriebene Regenerierung der deaktivierten Katalysatoren 
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durch Abbrennen mittels Calcinieren der darauf befindlichen organischen 
Belage mit molekularem Sauerstoff, wobei eine Calcinierungstemperatur von 
mehr als 150 °C und weniger als 400 °C verwendet wird. 

5 Ferner beschreibt die JP-A 0 31 14 536 die Regenerierung eines Ti-Silicalit- 
katalysators fur die Epoxidation durch Abbrennen der Belage bei Temperatu- 
ren zwischen 400 °C und 500 °C oder durch Waschen der Katalysatoren 
bei Temperaturen, die oberhalb der Temperatur der Epoxidierung liegen. Als 
Losungsmittel werden dort Wasser, Alkohole, Ketone, aliphatische und 

10 aromatische Kohlenwasserstoffe, Halogen-enthaltende Kohlenwasserstoffe, 
Ester, Nitrile oder Sauren angegeben. 

Auch die DE-A 44 25 672 erwahnt die Regenerierung eines fur die Ep- 
oxidation, insbesondere von Propylen, verwendeten Katalysators durch Ab- 
15 brennen desselben in einer Sauerstoff-enthaltenden Atmosphare bei erhohten 
Temperaturen. 

Die Regenerierungsverfahren gemaB des Standes der Technik besitzen jedoch 
einige fur die Praxis unerwiinschte Aspekte, insbesondere sofern Mikroporen 
20 enthaltende Katalysatoren, wie z. B. die bei der Epoxidierung insbesondere 
verwendeten Titansilicalite regeneriert werden sollen. 

Einige der fur Epoxidierungen bevorzugt eingesetzten Katalysatoren, wie z. 
B. ein Titans ilicalit mit MFI-Struktur bzw. ein Titansilicalit mit BEA-Struk- 

25 tur besitzen Mikroporen mit Durchmessern im Bereich von ungefahr 0,5 bis 
ungefahr 0,6 nm bzw. ungefahr 0,6 bis ungefahr 0,7 nm. In beiden Fallen 
ist es jedoch unmoglich oligomere oder sogar polymere Nebenprodukte der 
durch diese Katalysatoren katalysierten Umsetzungen, insbesondere der Ep- 
oxidation, allein durch Waschen mit Losungsmitteln bei hoheren Tempera- 

30 turen vollstandig zu entfernen. 
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Das oben Gesagte trifft insbesondere fur Mikroporen aufweisende Katalysa- 
toren zu, ist jedoch - in Abhangigkeit vom Molekulargewicht bzw. den 
Dimensionen der sich wahrend der Umsetzung bildenden oligomeren oder 
polymeren Nebenprodukte - auch fur Katalysatoren mit Meso- und/oder 
5 Makroporen zutreffend. 

Will man diese organischen Belage aber vollstandig entfernen, so ist dies 
nur durch Abbrennen derselben mit Sauerstoff oder mit Sauerstoff-liefernden 
Substanzen moglich. Die Regenerierung eines hochselektiven Zeolith-Katalysa- 

10 tors mit seiner speziellen Struktur durch Abbrennen bei erhohten Temperatu- 
ren ist jedoch schwierig, da eine vollstandige oder lokale Uberhitzung des 
Katalysators zu Selektivitatseinbufien als Foige der bei derartigen Uberhitzun- 
gen auftretenden teilweisen oder in Extremfallen vollstandigen Zerstorung der 
Zeolith-Katalysatoren imanenten Struktur fuhren kann. Fuhrt man - um eine 

is derartige Uberhitzung zu vermeiden - das Abbrennen bei Temperaturen unter 
400 °C durch, so ist bei kiirzeren Calcinierungszeiten eine vollstandige 
Entfernung der Belage nicht gegeben. Eine vollstandige Entfernung der 
Belage durch sehr langes Calcinieren bei Temperaturen unter 400 °C ist 
jedoch wirtschaftlich uninteressant. 

20 

Somit liegt eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung in der Bereitsteliung 
eines Verfahrens zur Regenerierung eines Zeolith-Katalysators bei hoheren 
Temperaturen, mit dem eine vollstandige Entfernung der organischen Belage 
auch bei kiirzeren Calcinierungszeiten gewahrleistet ist. Die Calcinierung 
25 sollte dabei so kontrolliert ablaufen, dafl eine ortliche Uberhitzung und damit 
eine irreversible Schadigung des Katalysators, die zu einem Selektivitats- 
verlust, zu einer verstarkten Bildung von Nebenprodukten und damit zu 
einer deutlich schnelleren Deaktivierung des regenerierten Katalysators beim 
erneuten Einsatz fuhrt, verhindert wird. 
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Diese Aufgabe wird durch das erfindungsgemalie Verfahren gelost 

Somit betrifft die voriiegende Erfindung ein Verfahren zur Regenerierung 
eines Zeolith-Katalysators, das die folgenden Stufen (I) und (II) umfeBt: 

(I) Aufheizen eines zumindest teilweise deaktivierten Katalysators 

auf eine Temperatur im Bereich 250 °C bis 600 °C in einer 
Atmosphare, die weniger als 2 Vol.-% SauerstofF enthalt, und 



10 (ii) Beaufschlagen des Katalysators bei einer Temperatur im Be- 

reich von 250 bis 800 °C, vorzugsweise 350 bis 600 °C, mit 
einem Gasstrom, der einen Gehalt an einer Sauerstoff-liefern- 
den Substanz oder an Sauerstoff oder an einem Gemisch aus 
zwei oder mehr davon im Bereich von 0,1 bis 4 VoL-% 

is aufweist. 

Vorzugsweise umfaBt das erfindungsgemafie Verfahren eine weitere Stufe 
(HI): 



20 (III) Beaufschlagen des Katalysators bei einer Temperatur im Be- 

reich von 250 bis 800 °C, vorzugsweise 350 bis 600 °C, mit 
einem Gasstrom, der einen Gehalt an einer SauerstofF-liefern- 
den Substanz oder an Sauerstoff oder an einem Gemisch aus 
zwei oder mehr davon im Bereich von mehr als 4 bis 100 

25 Vol.-% aufweist. 



Bezuglich der im Rahmen des vorliegenden Verfahrens regenerierten Zeolith- 
Katalysatoren existieren keine besonderen Beschrankungen. 
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Zeolithe sind bekanntermafien kristalline Alumosilicate mit geordneten Kanal- 
und Kafigstrukturen, die Mikroporen aufweisen, die vorzugsweise kleiner als 
ungefahr 0,9 nm sind. Das Netzwerk solcher Zeolithe ist aufgebaut aus 
Si0 4 - und A10 4 -Tetraedern, die liber gemeinsame Sauerstoffbnicken ver- 
5 bunden sind. Eine Ubersicht der bekannten Strukturen findet sich beispiels- 
weise bei W. M. Meier, D. H. Olson und Ch. Baerlocher, "Atlas of 
Zeolite Structure Types", Elsevier, 4. Aufl., London 1996. 

Es sind nun auch Zeolithe bekannt, die kein Aluminium enthalten und bei 
10 denen im Silicatgitter an Stelle des Si(IV) teilweise Titan als Ti(IV) steht. 
Diese Titanzeolithe, insbesondere solche mit einer Kristallstruktur von MFI- 
Typ, sowie Moglichkeiten zu Ihrer Herstellung sind beschrieben, beispiels- 
weise in der EP-A 0 311 983 oder EP-A 405 978. Aufter Silicium und 
Titan konnen solche Materialien auch zusatzliche Elemente wie z. B. Alumi- 
15 nium, Zirkonium, Zinn, Eisen, Kobalt, Nickel, Gallium, Bor oder geringe 
Menge an Fluor enthalten. In dem mit dem erfindungsgemaflen Verfahren 
vorzugsweise regenerierten Zeolith-Katalysatoren kann das Titan des Zeoliths 
teilweise oder vollstandig durch Vanadium, Zirkonium, Chrom oder Niob 
oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon ersetzt sein. Das molare 
20 Verhaltnis von Titan und/oder Vanadium, Zirkonium, Chrom oder Niob zur 
Summe aus Silicium und Titan und/oder Vanadium und/oder Zirkonium, 
und/oder Chrom und/oder Niob liegt in der Regel im Bereich von 0,01 : 
1 bis 0,1 : 1. 

25 Titanzeolithe mit MFI-Struktur sind dafur bekannt, daB sie uber ein be- 
stimmtes Muster bei der Bestimmung ihrer Rontgenbeugungsaufnahmen sowie 
zusatzlich uber eine Gerustschwingungsbande im Infrarotbereich (IR) bei etwa 
960 cm" 1 identifiziert werden konnen und sich damit von Alkalimetalltitana- 
ten oder kristallinen und amorphen Ti0 2 -Phasen unterscheiden. 



30 
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Vorzugsweise werden Ti-, V-,Cr-, Nb-, Zr-Zeolithe, weiter bevorzugt Ti- 
Zeolithe und insbesondere Ti-Zeolithe, wie sie insbesondere zur Epoxidierung 
von Olefinen eingesetzt werden, mit dem erfindungsgemaflen Verfahren 
regeneriert. 

5 

Dabei sind im einzelnen Ti-, V-, Cr-, Nb- oder Zr-Zeolithe mit Pentasil- 
Zeolith-Struktur, insbesondere die Typen mit rontgenografischer Zuordnung 
zur BEA-, MOR-, TON-, MTW-, FER-, MFI-, MEL-, CHA-, ERI-, RHO- 
GIS-, BOG-, NON-, EMT-, HEU-, KFI-, FAU-, DDR-, MTT-, RUT-, 

10 LTL-, MAZ-, GME-, NES-, OFF-, SGT-, EUO-, MFS-, MCM-22- oder 
MFI/MEL-Mischstruktur sowie ITQ-4 zu nennen, wobei wiederum die mit 
MFI-Struktur, BEA-Struktur, MEL-Struktur, ITQ-4 bzw. MFI/MEL-Misch- 
struktur als besonders bevorzugt anzusehen sind. Zeolithe dieses Typs sind 
beispielsweise in der oben erwahnten Literaturstelle von W. M. Meier et al. 

is beschrieben. 

Als besonders bevorzugte Katalysatoren sind im einzelnen die Ti-enthaltenden 
Zeolith-Katalysatoren, die im allgemeinen als M TS-1\ "TS-2 M , "TS-3", "TS- 
48", "TS-12" bezeichnet werden, sowie Ti-Zeolithe mit einer zu Zeolith-/3 
20 isomorphen Geruststruktur zu nennen. 

Weitere im Rahmen des Verfahrens der vorliegenden Erfindung regene- 
rierbare Zeolith-Katalysatoren sind u. a. in US-A 5,430,000 und WO 
94/29408 beschrieben, deren Inhalt diesbezuglich unter Bezugnahme in die 
25 vorliegende Anmeldung einbezogen wird. 

Als weitere titanhaltige Zeolithe sind solche mit der Struktur des ZSM-48, 
ZSM-12, Ferrierit oder 6-Zeolith und des Mordenits zu nennen. 
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Selbstverstandlich konnen auch Gemische aus zwei oder mehr, insbesondere 
der oben genannten Katalysatoren im Rahmen des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens regeneriert werden. 

5 Auch bezuglich der Porengrofien bzw. der PorengroBenverteilung der erfin- 
dungsgemaB regenerierten Zeolith-Katalysatoren existieren keine besonderen 
Beschrankungen. So konnen im Rahmen des erfindungsgemaBen Verfahrens 
Katalysatoren regeneriert werden, die Mikroporen, Mesoporen oder sogar 
Makroporen, wie z.B. Ti-haltige Si0 2 -Oxide mit Makroporen aufweisen. 

10 Besonders vorteilhaft laBt sich das erfindungsgemaBe Verfahren zur Regene- 
rierung von Mikroporen enthaltenden Katalysatoren einsetzen. Dies umfaJit 
Katalysatoren, die ausschliefllich Mikroporen enthalten, sowie solche, die 
Mikro- und Mesoporen oder Mikro- und Makroporen oder Mikro-, Meso- 
und Makroporen aufweisen. Der Begriff "Mikroporen" , wie er im Rahmen 

is der vorliegenden Anmeldung verwendet wird, beschreibt Poren mit einem 
Durchmesser von 2 nm oder darunter Der Begriff " Makroporen " bezeichnet 
Poren mit einem Durchmesser von groBer ungefahr 50 nm und der Begriff 
"Mesoporen" bezeichnet Poren mit einem Durchmesser von > 2 nm bis ca. 
50 nm, jeweils entsprechend der Definition gemaB "Pure Appl. Chem. 45, 

20 S. 71 ff, insbesondere S. 79 (1976). 

Ferner lassen sich mittels des erfindungsgemaBen Verfahrens folgende Zeo- 
lith-Katalysatoren regenefieren: 

25 Oxidationskatalysatoren mit Zeolith-Struktur, wie sie in der DE-A 196 23 
611.8 beschrieben sind, die hiermit bzgl. der darin beschriebenen Kataly- 
satoren voll umfanglich in den Kontext der vorliegenden Anmeldung durch 
Bezugnahme aufgenommen wird. 
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Dabei handelt es sich urn Oxidationskatalysatoren auf der Basis von Titan- 
oder Vanadiumsilicaten mit Zeolith-Struktur, wobei bzgl. der Zeolith-Struktur 
auf die vorstehend als bevorzugt angegebenen Strukturen verwiesen wird. 
Diese Katalysatoren sind dadurch gekennzeichnet, dafi sie durch verfestigende 
5 Formgebungsprozesse geformt worden sind. 

Als verfestigende Formgebungsprozesse konnen im Prinzip alle Methoden zur 
einer entsprechenden Formung verwendet werden, wie sie bei Katalysatoren 
allgemein ublich sind. Bevorzugt werden Verfahren, bei denen die Formge- 

io bung durch Extrusion in iiblichen Extrudern, beispielsweise zu Strangen mit 
einem Durchmesser von ublicherweise 1 bis 10 mm, insbesondere 2 bis 5 
mm, erfolgt. Werden Bindemittel und/oder Hilfsmittel benotigt, ist der 
Extrusion zweckmaBigerweise ein Mischungs- oder KnetprozeB vorgeschaltet. 
Gegebenenfalls erfolgt nach der Extrusion noch ein Caicinierungsschritt. Die 

15 erhaltenen Strange werden gewtinschtenfalls zerkleinert, vorzugsweise zu 
Granulat oder Splitt mit einem Partikeldurchmesser von 0,5 bis 5 mm, 
insbesondere 0,5 bis 2 mm. Dieses Granulat oder dieser Splitt und auch auf 
anderem Wege erzeugte Katalysatorformkorper enthalten praktisch keine 
feinkornigeren Anteile als solche mit 0,5 mm Mindestpartikeldurchmesser. 

20 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform enthait der eingesetzte geformte 
Oxidationskatalysator bis zu 10 Gew.-% Bindemittel, bezogen auf die Ge- 
samtmasse des Katalysatdrs, Besonders bevorzugte Bindemittelgehalte sind 0,1 
bis 7 Gew.-%, insbesondere 1 bis 15 Gew.-%. Als Bindemittel eignen sich 

25 im Prinzip alle fur derartige Zwecke eingesetzte Verbindungen, bevorzugt 
werden Verbindungen, insbesondere Oxide, des Siliciums, Aluminiums, Bors, 
Phosphors, Zirkoniums und/oder Titans. Von besonderem Interesse als 
Bindemittel ist Siliciumdioxid, wobei das Si0 2 als Kieselsol oder in Form 
von Tetraalkoxysilanen in den Formgebungsschritt eingebracht werden kann. 

30 Auch als bindemittel verwendbar sind Oxide des Magnesiums und Berylliums 
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sowie Tone, z.B. Montmorillonite, Kaoline, Bentonite, Halloysite, Dickite, 
Nacrite und Anauxite. 

Als Hilfsmittel fur die verfestigenden Formgebungsprozesse sind beispiels- 
5 weise Verstrangungshilfsmittel fiir die Extrusion zu nennen, ein ubliches 
Verstrangungshilfsmittel ist Methylcellulose. Derartige Mittel werden in der 
Regel in einem nachfolgenden Calcinierungsschritt vollstandig verbrannt. 

Typischerweise stellt man die genannten Titan- und auch Vanadiumzeolithe 

10 dadurch her, daB man eine waflrige Mischung aus einer SiCVQuelle, einer 
Titan- bzw. Vanadium-Quelle wie Titandioxid bzw. einem entsprechenden 
Vanadiumoxid und einer stickstoffhaltigen organischen Base ("Schablonen- 
Verbindung"), z.B. Tetrapropylammoniumhydroxid, gegebenenfalls noch unter 
Hinzufiigen von basischen Verbindungen, in einem Druckbehalter unter 

is erhohter Temperatur im Zeitraum mehrerer Stunden oder einiger Tage 
umsetzt, wobei das kristalline Produkt entsteht. Diese wird abfiltriert, 
gewaschen, getrocknet und zur Entfernung der organischen Stickstoffbase bei 
erhohter Temperatur gebrannt. In dem so erhaltenen Pulver liegt das Titan 
bzw. das Vanadium zumindest teilweise innerhalb des Zeolithgerusts in 

20 wechselnden Anteilen mit vier-, funf- oder sechsfacher Koordination vor. 
Zur Verbesserung des katalytischen Verhaltens kann sich noch eine mehr- 
malige Waschbehandlung mit schwefelsaurer Wasserstoffperoxidlosung an- 
schliefien, worauf das Titan- bzw. Vanadiumzeolith-Pulver erneut getrocknet 
und gebrannt werden muB; daran kann sich eine Behandlung mit Alkali- 

25 metallverbindungen anschlieBen, um den Zeolith von der H-Form in die 
Kation-Form zu uberfuhren. Das so hergestellt Titan- bzw. Vanadiumzeolith- 
Pulver wird dann im Sinne der vorliegenden Erfindung wie oben beschrieben 
geformt. 
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Ferner konnen Oxidationskatalysatoren auf der Basis von Titan- oder Vanadi- 
umsilicaten mit Zeolith-Struktur mit einem Gehalt von 0,01 bis 30 Gew.-% 
an einem oder mehreren Edelmetallen aus der Gruppe Ruthenium, Rhodium, 
Palladium, Osmium, Iridium, Platin, Rhenium, Gold und Silber, die eben- 
5 falls dadurch gekennzeichnet sind, dafi sie durch verfestigende Formgebungs- 
prozesse geformt worden sind, regeneriert werden. Derartige Katalysatoren 
sind in der DE-A 196 23 609.6 beschrieben, die hiermit bzgl. der darin 
beschriebenen Katalysatoren voll umfanglich in den Kontext der vorliegenden 
Anmeldung durch Bezugnahme aufgenommen wird. 

10 

Bezuglich der festigenden Formgebungsprozesse, der Bindemittel sowie der 
Hiifsmittel und der Struktur der Oxidationskatalysatoren trifft das oben bzgl. 
der DE-A 196 23 611.8 Gesagte zu. 

is Der dort beschriebene Oxidationskatalysator weist einen Gehalt von 0,01 bis 
30 Gew.-%, insbesondere 0,05 bis 15 Gew.-%, vor allem 0,01 bis 8 Gew.- 
%, jeweils bezogen auf die Menge der Titan- oder Vanadium-Zeolithe, der 
genannten Edelmetallen auf. Hierbei wird Palladium besonders bevorzugt. 
Die Edelmetalle konnen auf den Katalysator in Form geeigneter Edelmetall- 

20 komponenten, beispielsweise in Form von wasserloslichen Salzen, vor, 
wahrend oder im Anschlufl an den verfestigenden Formgebungsschritt aufge- 
bracht werden. 

In vielen Fallen ist es jedoch am gunstigsten, die Edelmetallkomponenten 
25 erst nach dem Formgebungsschritt auf die Katalysatorformkorper zu bringen, 
besonders dann, wenn eine Hochtemperaturbehandlung des edelmetallhaltigen 
Katalysators unerwunscht ist. Die Edelmetallkomponenten konnen insbeson- 
dere durch Ionenaustausch, Impragnierung oder Aufspruhen auf den geform- 
ten Katalysator gebracht werden. Das Aufbringen kann mittels organischer 
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Losungsmittel, wafiriger ammoniakalischer Losungen oder uberkritischer 
Phasen wie etwa Kohlendioxid erfolgen. 

Durch den Einsatz dieser vorgenannten Methoden konnen durchaus ver- 
5 schiedenartige edelmetallhaltige Katalysatoren erzeugt werden. So kann durch 
Aufspruhen der Edelmetallosung auf die Katalysatorformteile eine Art Scha- 
lenkatalysator erzeugt werden. Die Dicke dieser edelmetallhaltigen Schale 
laBt sich durch Impragnieren deutlich vergroflern, wahrend beim Ionenaus- 
tausch die Katalysatorpartikel weitgehend gleichmaJMg uber den Formkorper- 
10 querschnitt mit Edelmetall belegt werden. 

Ferner konnen die folgenden Katalysatoren erfindungsgemaB regeneriert 
werden: 

Ein mindestens ein poroses oxidisches Material enthaltender Formkorper, der 
is erhaltlich ist durch ein Verfahren, das die folgenden Stufen umfaBt: 

(I) Versetzen eines Gemischs enthaltend ein poroses oxidisches Material 
oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon mit einer Mischung 
enthaltend mindestens einen Alkohol und Wasser, und 

(II) Kneten, Verformen, Trocknen und Calcinieren des gemafi Stufe (I) 
20 versetzten Gemischs. 

Die Herstellung der oben beschriebenen Formkorper ausgehend von einem 
porosen oxidischen Material in Pulverform beinhaltet die Bildung einer 
plastischen Masse, die mindestens ein poroses oxidisches Material, ein 
25 Bindemittel, eine Mischung enthaltend mindestens einen Alkohol und Wasser, 
gegebenenfalls eine oder mehrere organische viskositatssteigernde Substanzen 
und weitere aus dem Stand der Technik bekannte Zusatzstoffe enthalt. 



Die durch inniges Vermischen, insbesondere Kneten der obigen Komponenten 
30 erhaltene plastische Masse wird vorzugsweise durch Strangpressen oder 
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Extrudieren verformt und der erhaltene Formkdrper wird nachfolgend ge- 
trocknet und abschliefiend calciniert. 

Beziiglich der zur Herstellung des Formkorpers verwendbaren porosen 
5 oxidischen Materialien existieren keine besonderen Beschrankungen, solange 
es moglich ist, ausgehend von diesen Materialien einen wie hierin beschrie- 
benen Formkorper herzustellen. 

Vorzugsweise ist das porose oxidische Material ein Zeolith, weiter bevorzugt 
10 ein Titan-, Zirkonium-, Chrom-, Niob-, Eisen- oder Vanadium-haltiger 
Zeolith und insbesondere ein Titansilicalit. 

Bezuglich der Zeolithe, insbesondere deren Struktur und Zusammensetzung 
wird wiederum auf die vorstehende Diskussion der im Rahmen der Anmel- 
15 dung diskutierte, mit dem erfindungsgemaflen Verfahren zu regenerierenden 
Zeolithe verwiesen. 

Ublicherweise stellt man die genannten Titan-, Zirkonium-, Chrom-, Niob-, 
Eisen- und Vanadiumzeolithe dadurch her, daB man eine waBrige Mischung 

20 aus einer SiCVQuelle, einer Titan-, Zirkonium-, Chrom-, Niob-, Eisen bzw. 
Vanadium-Quelle, wie z.B. Titandioxid bzw. einem entsprechenden Vanadi- 
umoxid, Zirkoniumalkoholat, Chromoxid, Nioboxid oder Eisenoxid und einer 
stickstoffhaltigen organisthen Base als Templat ("Schablonen-Verbindung"), 
wie z.B. Tetrapropylammoniumhydroxid, gegebenenfalls noch unter Hinzufu- 

25 gen von basischen Verbindungen, in einem Druckbehalter unter erhohter 
Temperatur im Zeitraum mehrerer Stunden oder einiger Tage umsetzt, wobei 
ein kristallines Produkt entsteht. Dieses wird abfiltriert, gewaschen, getrock- 
net und zur Entfernung der organischen Stickstoffbase bei erhohter Tempera- 
tur gebrannt. In dem so erhaltenen Pulver liegt das Titan, bzw. das Zirko- 

30 nium, Chrom, Niob, Eisen und/oder Vanadium zumindest teilweise innerhalb 
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des Zeolithgerusts in wechselndem Anteil mit 4-, 5- oder 6-facher Koor- 
dination vor. Zur Verbesserung der katalytischen Verhaltens kann sich noch 
eine mehrmalige Waschbehandlung mit schwefelsaurer Wasserstoffperoxidlo- 
sung anschliefien, worauf das Titan- bzw. Zirkonium-, Chrom-, Niob-, 

5 Eisen-, Vanadiumzeolith-Pulver erneut getrocknet und gebrannt werden mufl; 
daran kann sich eine Behandlung mit Alkalimetallverbindungen anschliefien, 
urn den Zeolith von der H-Form in die Kation-Form zu uberfuhren. Das so 
hergestellte Titan- bzw. Zirkonium-, Chrom-, Niob-, Eisen-, Vanadiumzeo- 
lith-Pulver wird dann, wie nachstehend beschrieben, zu einem Formkorper 

10 verarbeitet. 

Bevorzugte Zeolithe sind Titan-, Zirkonium-, Chrom-, Niob- oder Vanadi- 
umzeolithe, weiter bevorzugt solche mit Pentasil-Zeolith-Struktur, insbesonde- 
re die Typen mit rontgenographischer Zuordnung zur BEA-, MOR-TON-, 

15 MTW-, FER-, MFI-, MEL-, CHA-, ERI-, RHO-, GIS-, BOG-, NON-, 
EMT-, HEU-, KFI-, FAU-, DDR-, MTT-, RUT-, LTL-, MAZ-, GME-, 
NES-, OFF-, SGT-, EUO-, MFS-, MCM-22- oder MFI/MEL-Mischstruktur. 
Zeolithe dieses Typs sind beispielsweise in der oben angegebenen Literatur- 
stelle von Meier und Olson beschrieben. Denkbar sind weiterhin titanhaltige 

20 Zeolithe mit der Struktur des UTD-1, CIT-1, CIT-5, ZSM-48, MCM-48, 
ZSM-12, Ferrierit oder /3-Zeolith und des Mordenits. Derartige Zeolithe sind 
unter anderem in der US-A 5,430,000 und der WO 94/29408 beschrieben, 
deren diesbezuglicher Intialt voll umfanglich in die vorliegende Anmeldung 
durch Bezugn2dime aufgenommen wird. 

25 

Auch bezuglich der Porenstruktur der erfindungsgemaB zu regenerierenden 
Formkorper existieren keine besonderen Beschrankungen, d.h. der erfindungs- 
gemafie Formkorper kann Mikroporen, Mesoporen, Makroporen, Mikro- und 
Mesoporen, Mikro- und Makroporen oder Mikro-, Meso- und Makroporen 
so aufweisen, wobei die Definition der Begriffe "Mesoporen" und "Makroporen" 
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ebenfalls derjenigen in oben erwahnter Literatur gemaB Pure Appl. Chem. 
entspricht und Poren mit einem Durchmesser von > 2 nm bis ca. 50 nm 
bzw. > ungefahr 50 nm bezeichnet. 

5 Ferner kann mittels des erfindungsgemaBen Verfahrens ein Material auf der 
Basis eines mesoporosen siliziumhaltigen Oxids sowie eines siliziumhaltigen 
Xerogels regenerien werden. 

Besonders bevorzugt sind siliziumhaltige mesoporose Oxide, die noch Ti, V, 
io Zr, Sn, Cr, Nb oder Fe, insbesondere Ti, V, Zr, Cr, Nb oder ein Ge- 
misch aus zwei oder mehr davon, enthalten. 

Als Bindemittel eignen sich im Prinzip alle fur deranige Zwecke bislang 
eingesetzten Verbindungen. Bevorzugt werden Verbindungen, insbesondere 

15 Oxide des Siliziums, Aluminiums, Bors, Phosphors, Zirkoniums und/oder 
Titans verwendet. Von besonderem Interesse als Bindemittel ist Silizium- 
dioxid, wobei das Si0 2 als Kieselsol oder in Form von Tetraalkoxysiianen 
in den Formgebungsschritt eingebracht werden kann. Ferner sind Oxide des 
Magnesiums und Berylliums sowie Tone, z.B. Montmorillonite, Kaoline, 

20 Bentonite, Halloysite, Dickite, Nacrite und Anauxite als Bindemittel verwend- 
bar. 

Vorzugsweise wird als Bindemittel jedoch ein Metallsaureester oder ein 
Gemisch aus zwei oder mehr davon in Stufe (I) des erfindungsgemaBen 
25 Verfahrens zugesetzt. Als solche sind insbesondere Orthokieselsaureester, 
Tetraalkoxysilane, Tetraalkoxytitanate, Trialkoxyaluminate, Tetraalkoxyzirko- 
nate oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon zu nennen. 

Besonders bevorzugt werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung jedoch 
30 Tetraalkoxysilane als Bindemittel verwendet. Im einzelnen zu nennen sind 
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dabei Tetramethoxysilan, Tetraethoxysilan, Tetrapropoxysilan und Tetrabutoxy- 
silan, die analogen Tetraaikoxy titan- und -zirkonium-Verbindungen sowie 
Trimethoxy-, Triethoxy-, Tripropoxy-, Tributoxyaluminium, wobei Tetra- 
methoxysilan und Tetraethoxysilan besonders bevorzugt sind. 

5 

Der Formkorper enthalt vorzugsweise bis zu ungefahr 80 Gew.-%, weiter 
bevorzugt ungefahr 1 bis ungefahr 50 Gew.-% und insbesondere ungefahr 3 
bis ungefahr 30 Gew.-% Bindemittel, jeweils bezogen auf die Gesamtmasse 
des Formkorpers, wobei die Menge an Bindemittel sich aus dem entstehen- 
10 den Metalloxid ergibt. 

Der vorzugsweise verwendete Metal lsaureester wird in einer solchen Menge 
eingesetzt, daB der daraus entstehende Metalloxid-Gehalt im Formkorper 
ungefahr 1 bis ungefahr 80 Gew.-%, vorzugsweise ungefahr 2 bis ungefahr 
is 50 Gew.-% und insbesondere ungefahr 3 bis ungefahr 30 Gew.-%, jeweils 
bezogen auf die Gesamtmasse des Formkorpers liegt. 

Wie sich aus obigem bereits ergibt, konnen selbstverstandlich auch Gemische 
aus zwei oder mehr der oben genannten Bindemittel eingesetzt werden. 

20 

Essentiell fur die Herstellung dieser Formkorper ist es, daB als Anteigungs- 
mittel eine Mischung enthaltend mindestens einen Alkohol und Wassers ver- 
wendet wird. Dabei betr&gt der Alkoholgehalt dieser Mischung im allgemei- 
nen ungefahr 1 bis ungefahr 80 Gew.-%, vorzugsweise ungefahr 5 bis 
25 ungefahr 70 Gew.-% und insbesondere ungefahr 10 bis ungefahr 60 
Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung. 

Vorzugsweise entspricht der verwendete Alkohol der Alkoholkomponente des 
als Bindemittel vorzugsweise verwendeten Metallsaureesters , wobei es jedoch 
30 auch nicht kritisch ist, einen anderen Alkohol zu verwenden. 
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Beziiglich der verwendbaren Alkohole bestehen keinerlei Beschrankungen, 
sofern sie wassermischbar sind. Es konnen demnach sowohl Monoalkohole 
mit 1 bis 4 C-Atomen und wassermischbare mehrwertige Alkohole verwendet 
werden. Insbesondere werden Methanol, Ethanol, Propanol sowie n-, iso-, 
5 tert.-Butanol, sowie Gemische aus zwei oder mehr davon verwendet. 

Als organische viskositatssteigernde Substanz konnen ebenfalls alle dafur 
geeigneten, aus dem Stand der Technik bekannten Substanzen verwendet 
werden. Vorzugsweise sind dies organische, insbesondere hydrophile Polyme- 

10 re, wie z.B. Cellulose, Starke, Polyacrylate, Polymethacrylate, Polyvinyl- 
alkohol, Polyvinylpyrrolidon, Polyisobuten, Polytetrahydrofuran. Diese Sub- 
stanzen fordern in erster Linie die Bildung einer plastischen Masse wahrend 
des Knet-, Verformungs- und Trocknungsschritts durch Verbrucken der 
Primarpartikel und gewahrleisten daruber hinaus die mechanische Stabilitat 

15 des Formkorpers beim Verformen und Trocknen. Diese Substanzen werden 
beim Calcinieren wieder aus dem Formkorper entfernt. 

Als weitere Zusatzstoffe konnen Amine oder aminartige Verbindungen, wie 
z.B. Tetraalkylammoniumverbindungen oder Aminoalkohole, sowie carbo- 
20 nathaltige Substanzen, wie z.B. Calciumcarbonat, zugesetzt werden. Derartige 
weitere Zusatzstofre sind in EF-A 0 389 04 i, EF-A 0 200 260 und in 
WO 95/19222 beschrieben, die diesbezuglich vollumfanglich in den Kontext 
der vorliegenden Anmeldung durch Bezugnahme einbezogen werden. 

25 Statt basischer Zusatzstoffe ist es auch moglich saure Zusaustoffe zu ver- 
wenden. Diese konnen unter anderem eine schnellere Reaktion des Metall- 
saureesters mit dem porosen oxidischen Material bewirken. Bevorzugt sind 
organische saure Verbindungen, die sich nach dem Verformungsschritt durch 
Calcinieren herausbrennen lassen./ Besonders bevorzugt sind Carbonsauren. 
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Selbstverstandlich konnen auch Gemische aus zwei oder mehr der oben 
genannten Zusatzstoflfe eingebaut werden. 

Die Zugabereihenfolge der Bestandteile der das porose oxidische Material 
5 enthaltenden Masse ist nicht kritisch. Es ist sowohl moglich, zuerst das 
Bindemittel zuzugeben, anschlieBend die organische viskositatssteigernde 
Substanz, ggf. den Zusatzstoff und zum SchluB die Mischung enthaltend 
mindestens einen Alkohol und Wassers, als auch die Reihenfolge bezuglich 
des Bindemittels, der organischen viskositatssteigernden Substanz und der 
10 Zusatzstoffe zu vertauschen. 

Nach der Zugabe des Bindemittels zum pulverformigen porosen Oxid, dem 
gegebenenfalls die organische viskositatssteigernde Substanz bereits zugegeben 
worden ist, wird die in der Regel noch pulverformige Masse 10 bis 180 

is Minuten im Kneter oder Extruder homogenisiert. Dabei wird in der Regel 
bei Temperaturen im Bereich von ungefahr 10 °C bis zum Siedepunkt des 
Anteigungsmittel und Normaldruck oder leichtem uberathmospharischem 
Druck gearbeitet. Danach erfolgt die Zugabe der restlichen Bestandteile, und 
das so erhaltene Gemisch wird solange geknetet, bis eine verstrangbare oder 

20 extrudierfahige, plastische Masse entstanden ist. 

Prinzipiell konnen fur die Knetung und die Verformung alle herkommlichen 
Knet- und Verformungsvorrichtungen bzw. Verfahren, wie sie zahlreich aus 
dem Stand der Technik bekannt sind und fur die Herstellung von z.B. 
25 Katalysator-Formkorpern allgemein verwendet werden. 

Dabei sind jedoch Verfahren bevorzugt, bei denen die Verformung durch 
Extrusion in ublichen Extrudern, beispielsweise zu Strangen mit einem 
Durchmesser von iiblicherweise ungefahr 1 bis ungefahr 10 mm, insbesonde- 
30 re ungefahr 2 bis ungefahr 5 mm, erfolgt. Derartige Extrusionsvorrichtungen 
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werden beispielsweise in UllmannS Enzyklopadie der Technischen Chemie, 
4. Auflage, Bd. 2, S. 295 ff., 1972 beschrieben. Neben der Verwendung 
eines Extruders wird ebenfalls vorzugsweise eine Strangpresse zur Verfor- 
mung verwendet. 

5 

Nach Beendigung des Strangpressens Oder Extrudierens werden die erhaltenen 
Formkorper bei im allgemeinen ungefahr 30 °C bis 140 °C (1 bis 20 h, 
Normaldruck) getrocknet und bei ungefahr 400 °C bis ungefahr 800 °C (3 
bis 10 h, Normaldruck) calciniert. 

10 

Selbstverstandlich konnen die erhaltenen Strange bzw. Extrudate zerkleinert 
werden. Sie werden dabei vorzugsweise zu einem Granulat oder Splitt mit 
einem Partikeldurchmesser von 0,1 bis 5 mm, insbesondere 0,5 bis 2 mm 
zerkleinert. 

15 

Dieses Granulat oder dieser Splitt und auch auf anderem Wege erzeugte 
Formkorper enthalten praktisch keine feinkdrnigeren Anteile als solche mit 
ungefahr 0,1 mm Mindestpartikeldurchmesser. 

20 Im Rahmen des erfindungsgemaflen Verfahrens konnen sowohl Katalysatoren 
in Puiverform, die als Suspension verwendei werden, ais auch in einem 
Festbett gepackte Katalysatoren in Form eines Formkorpers sowie auf Netze, 
wie z.B. ein Edelstahl, Kanthal oder Packungen kristallisierte Katalysatoren 
und Schalenkatalysatoren, bestehend aus inertem Kern aus Si0 2 , a-Al 2 0 3 , 

25 hochcalciniertem Ti0 2 , Steatit und einer aktiven Kalaysatorhulle, die ein 
Zeolith, vorzugsweise ein Zeolith wie oben definiert, umfaflt, die regeneriert 
werden. 
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Sofern der Katalysator in Suspensionsfahrweise verwendet wurde, mufi er 
30 zunachst durch einen Abtrennschritt, wie z.B. Filtration oder Zentrifugieren 
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von der Reaktionsldsung abgetrennt werden. Der so gewonnene, zumindest 
teilweise deaktivierte pulverformige Katalysator kann dann der Regenerierung 
zugefuhrt werden. Die wahrend des Regenerierungsverfahrens bei erhohten 
Temperaturen durchgefuhrten Stufen werden bei derartigen pulverformigen 

5 Katalysatoren vorzugsweise in Drehrohrofen durchgefuhrt. Bei der Rege- 
nerierung eines Katalysators, der in Suspensionsfahrweise verwendet wird, ist 
es besonderes bevorzugt im Rahmen einer Kopplung der Umsetzung in 
Suspensionsfahrweise und des erfindungsgemaBen Regenerierungsverfahrens 
kontinuierlich einen Teil des zumindest teilweise deaktivierten Katalysators 

10 aus der Umsetzung zu entfernen, extern mittels des erfindungsgemaBen 
Verfahrens zu regenerieren und den regenerierten Katalysator wieder in die 
Umsetzung in Suspensionsfahrweise einzuschleusen. 

Neben der Regenerierung von Katalysatoren in Pulverform konnen mit dem 
15 erfindungsgemaBen Verfahren auch Katalysatoren als Formkdrper, beispiels- 
weise solche, die in einem Festbett gepackt sind, regeneriert werden. Bei 
der Regenerierung eines im Festbett gepackten Katalysators erfolgt die 
Regenerierung vorzugsweise in der Umsetzungsvorrichtung selbst, wobei der 
Katalysator dazu weder aus- noch eingebaut werden muB, so dafl er keiner- 
20 lei zusatzlicher mechanischer Belastung unterliegt. Bei der Regenerierung des 
Katalysators in der Umsetzungsvorrichtung an sich wird zunachst die Umset- 
zung unterbrochen, gegebenenfalls vorhandenes Umsetzungsgemisch entfernt, 
die Regenerierung durchgefuhrt und anschlieflend die Umsetzung fortgesetzt. 

25 Sowohl bei der Regenerierung von pulverformigen Katalysatoren als auch bei 
der Regenerierung von Katalysatoren in verformter Form verlauft die erfin- 
dungsgemaBe Regenerierung im Wesentlichen identisch. 

Gemafi Stufe (I) wird der Katalysator entweder in der Umsetzungsvorrich- 
30 tung Oder in einem externen Ofen in einer Atmosphare, die weniger als 2 
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Vol.-%, vorzugsweise weniger als 0,5 Vol.-% und insbesondere weniger als 
0,2 Vol.-% Sauerstoff enthalt auf eine Temperatur im Bereich von ungefahr 
250 °C bis ungefahr 600 °C, vorzugsweise ungefahr 400 °C bis 550 °C 
und insbesondere ungefahr 450 °C bis 500 °C aufgeheizt. Dabei wird das 
5 Aufheizen gemaB Stufe (I) vorzugsweise mit einer Aufheizrate von ungefahr 
0,1 °C/min. bis ungefahr 20 °C/min., vorzugsweise ungefahr 0,3 °C/min. 
bis ungefahr 15 °C/min. und insbesondere 0,5 °C/min. bis 10 °C/min. 
durchgefuhrt. 

10 Wahrend dieser Aufheizphase wird der Katalysator bis zu einer Temperatur 
aufgeheizt, bei der die sich dort befindlichen, meist organischen Belage zu 
zersetzen beginnen, wahrend gleichzeitig die Temperatur iiber den Sauer- 
stoffgehalt geregelt wird und nicht derart ansteigt, daB es zu Schadigungen 
der Katalysatorstruktur kommt. 

15 

Nach dem Erreichen des fur die Zersetzung der Belage gewunschten Tempe- 
raturbereichs von ungefahr 250 °C bis ungefahr 800 °C, vorzugsweise 
ungefahr 350 °C bis ungefahr 600 °C und insbesondere ungefahr 400 °C 
bis ungefahr 600 °C kann - sofern dies erwunscht, oder beim Vorliegen 
20 einer groBen Menge an organischen Belagen notwendig ist - der Katalysator 
gegebenenfalls weitere 1 bis 2 Stunden bei diesen Temperaturen in der oben 
definierten Atmosphare belassen werden. 

In Stufe (I) der Regenerierung, gegebenenfalls zusammen mit dem Belassen 
25 des Katalysators bei der angegebenen Temperatur, wird der GroBteil der 
Belage verkokt. Die dabei gebildeten Substanzen, wie z. B. Wasserstoff, 
Wasser, kohlenstoffhaltige Substanzen werden im Rahmen dieser Stufe vom 
Katalysator entfernt. Die im Rahmen dieser Stufe betriebene Entfernung der 
Belage durch Verkoken vermindert in signifikantem MaBe die wahrend des 
30 Abbrennens des Katalysators im Rahmen der Stufen (II) und ggf. (HI) des 
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erfindungsgemaBen Verfahrens durch Beaufschlagen des Katalysators mit 
einem Gasstrom, der einen hoheren Gehalt an Sauerstoff enthalt, freiwer- 
dende Energiemenge, so daB bereits durch das langsame Aufheizen gemaB 
Stufe (I) des erfindungsgemaBen Verfahrens ein wesentlicher Schritt zur 
5 Verhinderung einer lokalen Uberhitzung des Katalysators erreicht wird. 

GemaB Stufe (II) des erfindungsgemaBen Verfahrens wird der Katalysator 
anschlieflend bei einer Temperatur im Bereich von ungefahr 250 °C bis 
ungefahr 800 °C, vorzugsweise ungefahr 350 °C bis ungefahr 600 °C mit 
lo einem Gasstrom, der einen Gehalt an einer Sauerstoff-liefernden Substanz 
oder an Sauerstoff oder an einem Gemisch aus zwei oder mehr davon im 
Bereich von ungefahr 0,1 bis ungefahr 4 Vol.-%, vorzugsweise ungefahr 0,1 
bis ungefahr 3 Vol.-%, weiter bevorzugt ungefahr 0,1 bis ungefahr 2 Vol.- 
% aufweist, beaufschlagt. 

15 

Dabei ist die zugesetzte Menge an molekularem Sauerstoff oder Sauerstoff- 
liefernden Substanzen insoweit kritisch, als daB durch die innerhalb dieser 
Stufe freiwerdende Energiemenge, die durch den Abbrand der verkokten 
organischen Belage entsteht, eine Erhohung der Temperatur des Katalysators 

20 einhergeht, so daB die Temperatur in der Vorrichtung zur Regenerierung den 
gewunschten Temperaturbereich von ungefahr 250 °C bis ungefahr 800 °C, 
vorzugsweise ungefahr 350 °C bis ungefahr 600 °C nicht verlassen darf. 
Vorzugsweise wird die -Menge an molekularem Sauerstoff oder Sauerstoff- 
liefernden Substanzen so gewahlt, daB die Temperatur in der Vorrichtung 

25 sich zwischen ungefahr 400 °C und ungefahr 500 °C befindet. 

Mit zunehmendem Abbrand der Belage muB der Gehalt an molekularem 
Sauerstoff oder Sauerstoff-liefernden Substanzen im Inertgasstrom bis hin zu 
100 VoL-% gesteigert werden, um die zur Regenerierung erforderliche 
30 Temperatur aufrecht zu erhalten, so daB nach Beendigung der Stufe (II) im 
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Rahmen der Stufe (III) der Katalysator im bereits beziiglich der Stufe (II) 
definierten Temperaturbereich mit einem Gasstrom beaufschlagt wird, der 
einen Gehalt an einer Sauerstoff-liefernden Substanz oder an Sauerstoff oder 
an einem Gemisch aus zwei oder mehr davon im Bereich von mehr als 
5 ungefahr 4 bis 100 VoL-%, vorzugsweise mehr als ungefahr 3 VoL-% bis 
ungefahr 20 Vol.-%, weiter bevorzugt ungefahr 2 Vol.-% bis ungefahr 20 
Vol.-% aufweist. 

Dabei wird in der Regel so vorgegangen, daB bei einem Absinken der 
10 Temperatur im Rahmen der Stufe (II) die Menge an Sauerstoff bzw. Sauer- 
stoff-liefernder Substanz im zugefuhrten Gasstrom kontinuierlich erhoht wird. 

Die Temperatur des Katalysators an sich wird durch entsprechende Steuerung 
des SauerstofF-Gehalts bzw. des Gehalts an Sauerstoff-liefernden Substanzen 
is im Gasstrom bei einer Temperatur im Bereich von ungefahr 250 °C bis 
ungefahr 800 °C, vorzugsweise ungefahr 350 °C bis ungefahr 600 °C, 
insbesondere ungefahr 400 °C bis ungefahr 600 °C gehalten. 

Sinkt die Temperatur des Abgasstrom am Reaktorausgang trotz steigender 
20 Mengen an molekularem Sauerstoff oder Sauerstoff-liefernden Substanzen im 
Gasstrom, so ist das Abbrennen der organischen Beiage beendet. Die Dauer 
der Behandlung gemafl der Stufe (II) sowie ggf. der Stufe (III) betragt im 
allgemeinen jeweils ungefahr 1 bis ungefahr 30, vorzugsweise ungefahr 2 bis 
ungefahr 20 und insbesondere ungefahr 3 bis ungefahr 10 Stunden. 

25 

Der obige Begriff "SauerstofF-liefernde Substanzen" umfaBt alle Substanzen, 
die in der Lage sind, unter den angegebenen Regenerierungsbedingungen 
Sauerstoff abzugeben oder kohlenstoffhaltige Ruckstande zu entfernen. Ins- 
besondere zu nennen sind: 
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Stickoxide der Formel N x O y , wobei x und y so gewahlt werden, da6 sich 
ein neutrales Stickoxid ergibt, N 2 0, N 2 0-haltiger Abgasstrom aus einer 
Adipinsaureanlage, NO, N0 2 , Ozon oder ein Gemisch aus zwei oder mehr 
davon. Bei Verwendung von Kohlendioxid als Sauerstoff-liefernde Substanz 
5 werden die Stufen (II) und (III) bei einer Temperatur im Bereich von 500 
°C bis 800 °C durchgefiihrt. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens wird 
der zumindest teilweise deaktivierte Katalysator vor dem Aufheizen gemaB 

10 Stufe (I) mit einem Losungsmittel gewaschen, um noch anhaftendes Wert- 
produkt zu entfernen. Dabei wird das Waschen so durchgefiihrt, daB zwar 
die jeweils am Katalysator anhaftenden Wertprodukte von diesem entfernt 
werden konnen, aber Temperatur und Druck nicht so hoch gewahlt werden, 
daB die meist organischen Belage ebenfalls entfernt werden. Vorzugsweise 

is wird der Katalysator dabei mit einem geeigneten Losungsmittel lediglich 
gespult. 

Somit eignen sich fur diesen Waschvorgang alle Losungsmittel, in denen 
sich das jeweilige Umsetzungsprodukt gut lost. Vorzugsweise werden der- 

20 artige Losungsmittel ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Wasser, 
einem Aikohoi, wie z. B. Methanol, Ethanol, 1-Propanoi, 2-Propanol, 2- 
MethyI-2-propanol, 1-Butanol, 2-Butanol, Allylalkohol oder Ethylenglycol, 
einem Aldehyd, wie z. B. Acet- oder Propionaldehyd, einem Keton, wie 
z.B. Aceton, 2-Butanon, 2-Methyl-3-butanon, 2-Pentanon, 3-Pentanon, 2-Me- 

25 thyl-4-pentanon oder Cyclohexanon, einem Ether wie z. B. Diethylether oder 
THF, einer Saure, wie z. B. Ameisensaure, Essigsaure oder Propionsaure, 
einem Ester, wie z. B. Methylformiat, Methylacetat, Ethylacetat, Butylacetat 
oder Ethylpropionat, einem Nitril, wie z. B. Acetonitril, einem Kohlen- 
wasserstofF, wie z. B. Propan, 1-Buten, 2-Buten, Benzol, Toluol, Xylol, 

30 Trimethylbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, 1,1- 
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Dichlorethan, 1 ,2-Dichlorethan, 1 , 1 , 1-Trichlorethan, 1 , 1 ,2-Trichlorethan, 
1,1,1,2-Tetrachlorethan, Dibromethan, Allylchlorid oder Chlorbenzol, und, 
soweit mischbar, Gemische aus zwei oder mehr davon, verwendet. 

5 Bevorzugt werden Losungsmittel, die schon bei der Umsetzung, also z.B. 
die Epoxidierung von Olefin unter Verwendung des zu regenerierenden 
Katalysators als Losungsmittel fungieren, eingesetzt. Als solche sind bei- 
spielhaft fur die Epoxidierung von Olefinen zu nennen: Wasser, AJkohole, 
wie z.B. Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol, 2-Methyl-2-propanoi, 

10 1-Butanol, 2-Butanol, Allylalkohol oder Ethylenglycol, oder Ketone, wie z.B. 
Aceton, 2-Butanon, 2-Methyl-3-butanon, 2-Pentanon, 3-Pentanon, 2-Methyl-4- 
pentanon oder Cyciohexanon. 

Die benutzte Menge an Losungsmittel sowie die Dauer des Waschvorgangs 
is sind nicht kritisch, sowohl Menge an Losungsmittel als auch Dauer des 
Waschvorgangs sollten jedoch ausreichen, urn einen GroBteil des am Kataly- 
sator haftenden Wertprodukts zu entfernen. Der Waschvorgang kann bei der 
Temperatur der Umsetzung oder bei verglichen dazu erhohten Temperaturen 
erfolgen, wobei die Temperatur jedoch nicht so hoch sein sollte, dafl das 
20 zum Waschen verwendete Losungsmittel selbst wieder mit dem zu entfernen- 
den Wertprodukt reagiert. Sofern Temperaturen, die oberhaib der Umset- 
zungstemperatur liegen, verwendet werden, ist im allgemeinen ein Bereich 
von 5 °C bis 150 °C" oberhaib der Umsetzungstemperatur, insbesondere 
auch bedingt durch den Siedepunkt der verwendeten Losungsmittel, aus- 
25 reichend. Der Waschvorgang kann falls erforderlich, mehrmals wiederholt 
werden. Der Waschvorgang kann unter Normaldruck, erhohtem Druck oder 
sogar uberkritischem Druck erfolgen. Bevorzugt sind Normaldruck und 
erhohter Druck. Bei Verwendung von C0 2 als Losungsmittel ist uberkriti- 
scher Druck bevorzugt. 
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Wird ein in Suspensionsfahrweise verwendeter pulverformiger Katalysator 
regeneriert, erfolgt das Waschen des abgetrennten Katalysators in einem 
externen Reaktor. 1st der Katalysator in Form eines Festbetts in einem 
Reaktor gepackt, so kann das Waschen im Umsetzungsreaktor erfolgen. 
5 Dabei wird dieser mit dem darin befindlichen zu regenerierenden Katalysator 
ein- oder mehrmals mit dem Losungsmittel gespult, um das restliche Wert- 
produkt zu gewinnen. AnschlieBend wird das Losungsmittel aus dem Reaktor 
entfernt. 

10 Nach der Beendigung des Waschvorgangs wird der Katalysator im allgemei- 
nen getrocknet. Obwohl der Trocknungsvorgang an sich nicht kritisch ist, 
sollte die Trocknungstemperatur die Siedetemperatur des zum Waschen 
verwendeten Losungsmittels nicht zu stark iibersteigen, um ein schlagartiges 
Verdampfen des Losungsmittels in den Poren, insbesondere - falls vorhanden 

15 - den Mikroporen des Zeolith-Katalysators zu vermeiden, da auch dies zu 
einer Schadigung desselben fuhren kann. Bei Regenerierung von pulver- 
formigen Katalysatoren erfolgt die Trocknung wiederum extern in einer 
Heizvorrichtung unter Inertgasatmosphare. Bei Katalysatoren im Festbett wird 
der im Reaktor befindliche Katalysator bei maBigen Temperaturen mit einem 

20 Inertgasstrom beaufschlagt. Die Trocknung des Katalysators kann, muB aber 
nicht bis zur Voiistandigkeit durchgefuhrt werden. Bei pulverformigen 
Katalysatoren wird in der Regel so weit getrocknet, bis das Pulver riesel- 
fahig ist. Auch bei Katalysatoren, die in einem Festbett eingebaut sind, ist 
eine vollstandige Trocknung in der Regel nicht notig. 



Nach der Regenerierung kann der Katalysator mit basischen und/oder silylie- 
renden Verbindungen zur Entfernung von sauren Zentren behandelt werden. 
Als derartige Verbindungen eignen sich dort insbesondere verdiinnte waflrige 
Losungen von Alkali- oder Erdalkalihydroxiden, -carbonaten, -hydroxycarbo- 
30 naten; Li-, K-, Na-Acetate und -Phosphate; sowie als silylierende Verbindun- 
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gen silylierende Ester, wie z.B. Tetraalkoxysilane, Tetraalkoxymonoalkylsilane 
sowie Hexamethylendisilane. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform des erfindungsgemaflen Verfahreris wird 
5 in einer zusatzlichen Stufe (IV) der in Stufe (III) erhaltene regenerierte 
Katalysator in einem Inertgasstrom abgekiihlt. Dieser Inertgasstrom kann bis 
zu 20 Vol.-%, vorzugsweise ungefahr 0,5 bis ungefahr 20 Vol.-% eines 
Flussigkeitsdampfes, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Wasser, 
einem Alkohol, einem Aldehyd, einem Keton, einem Ether, Saure, einem 
10 Ester, einem Nitril, einem KohlenwasserstofF, wie oben beziiglich des Wa- 
schens des Katalysators beschrieben, und einem Gemisch aus zwei oder 
mehr davon, enthalten. Vorzugsweise werden Wasser, Alkohol, oder ein 
Gemisch aus zwei oder mehr davon als Flussigkeitsdampf verwendet. 

15 Beziiglich der vorzugsweise verwendbaren Alkohole, Aldehyde, Ketone, 
Ether, Sauren, Ester, Nitrile oder Kohlenwasserstoffe wird auf die entspre- 
chende Diskussion der im Rahmen des Waschvorgangs im erfindungsgemaflen 
Verfahren verwendbaren Losungsmittel verwiesen. 

20 Dabei ist es auch bei dem Abkuhlen gemafl Stufe (IV) wichtig, dafl langsam 
abgekiihit wird, da ein zu schneiles Abkuhien ("Abschrecken") die mechani- 
sche Festigkeit des Katalysators negativ beeinflussen kann. Ebenso kann die 
Mechanik des Katalysators durch schneiles Spulen der regenerierten, trocke- 
nen Katalysatorformkorper beim Wiederanfahren des Reaktors fur die weitere 

25 Umsetzung negativ beeinfluflt werden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, 
wahrend der Abkuhlphase den oben definierten Flussigkeitsdampf zuzusetzen. 
Weiter bevorzugt wird dieser jedoch erst unterhalb einer sogenannten 
Schwellentemperatur zugesetzt, die durch die Siedetemperatur der fur den 
Dampf verwendeten Flussigkeit definiert wird. Die Schwellentemperatur liegt 
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dabei in der Regel unterhalb von ungefahr 250 °C, vorzugsweise unterhalb 
von ungefahr 200 °C und insbesondere unterhalb von ungefahr 150 °C. 

Nach dem Abkuhlen des Reaktors und des darin befindlichen regenerierten 
s Katalysators auf die Umsetzungstemperatur wird der Reaktor mit dem 
Umsetzungsgemisch befullt und die Urasetzung fortgesetzt. Obwohl im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung prinzipiell alle Zeolith-Katalysatoren 
regeneriert werden konnen und folglich die mit dem erfindungsgemaflen 
Verfahren regenerierten Zeolith-Katalysatoren auch fiir eine Vielzahl von 
10 Umsetzung wiederverwendet werden konnen, wird das erfindungsgemaBe 
Verfahren vorzugsweise zur Regenerierung von Zeolith-Katalysatoren, die bei 
der Epoxidation von organischen Verbindungen mit mindestens einer C-C- 
Doppelbindung, zur Hydroxy lierung von aromatischen organischen Verbindun- 
gen Oder zur Umwandlung von Alkanen zu Alkoholen, Aldehyden und 
is Sauren, also fur Oxidationsreaktionen eingesetzt werden, verwendet. 

Somit betrifft die vorliegende Erfindung auch die Verwendung eines mittels, 
des im Rahmen der vorliegenden Anmeldung beschriebenen Verfahrens 
regenerierten Zeoiith-Katalysators zur Epoxidation von organischen Verbin- 
20 dungen mit mindestens einer C-C-Doppelbindung, insbesondere zur Epoxida- 
tion von niederen Olefinen mit zwei bis sechs Kohlenstolfatomen, wie z. B. 
Ethylen, Propylen oder 2-Buten, zur Hydroxylierung von aromatischen 
organischen Verbindungen oder zur Umwandlung von Alkanen zu Alkoholen, 
Aldehyden und Sauren. 
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Beispdele 
Beispiel 1 

s In einem Vierhalskolben (4 1 Inhalt) wurden 910 g Tetraethylorthosilicat 
vorgelegt und aus einem Tropftrichter innerhalb von 30 min mit 15 g 
Tetraisopropylorthotitanat unter Ruhren (250 U/min, Blattruhrer) versetzt. Es 
bildete sich eine farblose, klare Mischung. AnschlieBend versetzte man mit 
1600 g einer 20 gew.-%igen Tetrapropylammoniumhydroxid-Losung (Alkali- 

10 gehalt < 10 ppm) und ruhrte noch eine Stunde nach. Bei 90 °C bis 100 
°C wurde das aus der Hydrolyse gebiidete Alkoholgemisch (ca. 900 g) 
abdestilliert. Man fullte mit 3 I Wasser auf und gab das mittlerweile leicht 
opaque Sol in einen 5 1 fassenden Ruhrautoklaven aus Edelstahl. 

is Mit einer Heizrate von 3 °C/min wurde der verschlossene Autoklav (Anker- 
ruhrer, 200 U/min) auf eine Reaktionstemperatur von 175 °C gebracht. 
Nach 92 Stunden war die Reaktion beendet. Das erkaltete Reaktionsgemisch 
(weiBe Suspension) wurde abzentrifugiert und mehrfach mit Wasser neutral 
gewaschen. Der erhaltene Feststoff wurde bei 110 °C innerhalb von 24 

20 Stunden getrocknet (Auswaage: 298 g). 

AnschlieBend wurde unter Luft bei 550 °C in 5 Stunden das im Zeolithen 
verbliebene Templat abgebrannt (Calcinierungsverlust: 14 Gew.-%). 

25 Das reinweiBe Produkt hatte nach naBchemischer Analyse eine Ti-Gehalt von 
1,5 Gew.-% und einen Gehalt an Restalkali unterhalb 100 ppm. Die Aus- 
beute auf eingesetztes Si0 2 betrug 97 %. Die Kristallite hatten eine GroBe 
von 0,05 bis 0,25 fxm und das Produkt zeigte in IR eine typische Bande 
bei ca. 960 cm' 1 . 

30 
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Beispiel 2 

530 g Titansilicalit-Pulver, synthetisiert gemaB Beispiel 1, wurden mit 13,25 
g Kieselsol (Ludox AS-40), 26,5 g Walocel (Methylcellulose) und 354 ml 
5 Wasser 2 h lang im Kneter verknetet. Die verdichtete Masse wurde dann in 
einer Strangpresse zu 2 mm-Strangen verformt. Die erhaltenen Strange 
wurden bei 110 °C 16 h lang getrocknet und dann bei 500 °C 5 h lang 
calciniert. 

100 g der so erhaltenen Formkorper wurden zu Splitt (PartikelgroBe 1-2 
10 mm) verarbeitet und als Katalysator in der Epoxidation von Propylen mit 
Wasserstoffjperoxid verwendet. 

Beispiel 3 

15 

Durch eine Reaktorkaskade von zwei Reaktoren mit je 190 ml Reaktions- 
volumen, gefullt mit je 10 g Katalysator gemaB Beispiel 2, wurden Flusse 
von 27,5 g/h Wasserstoffperoxid (20 Gew.-%), 65 g/h Methanol und 13,7 
g/h Propen bei 40 °C Reaktionstemperatur und 20 bar Reaktionsdruck 

20 durchgeleitet. Nach Verlassen des zweiten Reaktors wurde die Reaktions- 
mischung hi einen Sambay-Verdampfer gegen Almospharendurck entspaunt. 
Die abgetrennten Leichtsieder wurden on-line in einem Gaschromatographen 
analysiert. Der fliissige -Reaktionsaustrag wurde gesammelt, gewogen und 
ebenfalls gaschromatographisch analysiert. 

25 Wahrend der gesamten Laufzeit sank der Wasserstoffperoxid-Umsatz von 
ursprunglich 98 % und erreichte nach 250 h einen Wert von ungefahr 60 
%. Die Selektivitat von Propylenoxid bzgL Wasserstoffperoxid betrug uber 
die Laufzeit 95 %. 

30 
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Beispiel 4 

Der deaktivierte Katalysator aus Beispiel 3 wurde in ein Quarzglasrohr 
eingebaut. Der deaktivierte Katalysator wurde daraufhin in einem Rohrenofen 

5 bei einer Heizrate von 4 °C/min bei einem Gasstrom aus 20 1 Stickstoff 
pro Stunde auf 500 °C erhitzt. Danach wurden in den nachsten zwei 
Stunden der Sauerstoffgehalt im Inertgas auf 9 Vol.-% gesteigert und dort 
gehalten. AnschlieBend wurde in den nachsten 14 h der Sauerstoffgehalt auf 
18 Vol.-% gesteigert und dort gehalten. Danach wurde der regenerierte 

io Katalysator unter Inertgas abgekuhlt, ausgebaut und wieder zur Epoxidation 
verwendet. 

Beispiel 5 

15 

Durch eine Reaktorkaskade von zwei Reaktoren mit je 190 ml Reaktions- 
volumen, gefiillt mit je 10 g regeneriertem Katalysator aus Beispiel 4, 
wurden Flttsse von 27,5 g/h Wasserstoffperoxid (20 Gew.-%), 65 g/h 
Methanol und 13,7 g/h Propen bei 40 °C Reaktionstemperatur und 20 bar 

20 Reaktionsdruck durchgeleitet. Nach Verlassen des zweiten Reaktors wurde 
die Reaktionsmischung in einen Sambay-Verdampfer gegen Atmospharendruck 
entspannt. Die abgetrennten Leichtsieder wurden on-line in einem Gaschro- 
matographen analysiert. Der flussige Reaktionsaustrag wurde gesammelt, 
gewogen und ebenfalls gaschromatographisch analysiert. 

25 Wahrend der gesamten Laufzeit sank der Wasserstoffperoxid-Umsatz von 
ursprunglich 98 % und erreichte nach 250 h einen Wert von 60 %. Die 
Selektivitat von Propylenoxid beziiglich Wasserstoffperoxid betrug uber die 
Laufzeit 95 %. 
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Beispiel 6 

Der deaktivierte Katalysator aus Beispiel 5 wurde in ein Quarzglasrohr 
eingebaut. Der deaktivierte Katalysator wurde daraufhin in einem Rohrenofen 

5 bei einer Heizrate von 4 °C/min bei einem Gasstrom aus 20 1 Stickstoff/h 
auf 450 °C erhitzt. Danach wurden in den nachsten zwei Stunden der 
Sauerstoffgehalt im Inertgas auf 9 Vol.-% gesteigert und dort gehalten. 
Anschlieftend wurde in den nachsten 14 h der Sauerstoffgehalt auf 18 Vol.- 
% gesteigert und dort gehalten. Danach wurde der regenerierte Katalysator 

10 unter Inertgas abgekiihlt, ausgebaut und wieder zur Epoxidation verwendet. 

Beispiel 7 

15 Durch eine Reaktorkaskade von zwei Reaktoren mit je 190 ml Reaktions- 
volumen, gefullt mit je 10 g regeneriertem Katalysator aus Beispiel 6, 
wurden Flusse von 27,5 g/h Wasserstoflperoxid (20 Gew.-%), 65 g/h 
Methanol und 13,7 g/h Propylen bei 40 °C Reaktionstemperatur und 20 bar 
Reaktionsdruck durchgeleitet. Nach Verlassen des zweiten Reaktors wurde 

20 die Reaktionsmischung in einen Sambay-Verdampfer gegen Atmospharendruck 
entspannt. Die abgeirennten Leichlsieder wurden on-line in einem Gaschro- 
matographen analysiert. Der flussige Reaktionsaustrag wurde gesammelt, 
gewogen und ebenfalls gaschromatographisch analysiert. 

Wahrend der gesamten Laufzeit sank der Wasserstoffperoxid-Umsatz von 
25 ursprunglich 98 % und erreichte nach 250 h einen Wert von ungefahr 60 
%. Die Selektivitat von Propylenoxid bezuglich Wasserstoflperoxid betrug 
uber die Laufzeit 95 %. 
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Die angefuhrten Beispiele zeigen, daB durch die erfindungsgemaBe Regene- 
rierung der deaktivierten Katalysatoren die katalytische Aktivitat der Kataly- 
satoren ohne Einbuflen wiederhergestellt werden kann. 
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Patentanspruche 



1. 

10 



15 



20 

2. 



25 



Verfahren zur Regenerierung eines Zeolith-Katalysators, das die folgen- 
den Stufen (I) und (II) umfafit: 

(I) Aufheizen eines zumindest teilweise deaktivierten Katalysators auf 
eine Temperatur im Bereich 250 °C bis 600 °C in einer Atmo- 
sphare, die weniger als 2 Vol.-% SauerstofF enthalt, und 

(II) Beaufschlagen des Katalysators bei einer Temperatur im Bereich 
von 250 bis 800 °C, vorzugsweise 350 bis 600 °C, mit einem 
Gasstrom, der einen Gehalt an einer Sauerstoff-liefernden Substanz 
oder an Sauerstoff oder an einem Gemisch aus zwei oder mehr 
davon im Bereich von 0,1 bis 4 VoL-% aufweist. 

Verfahren nach Anspruch i, das zusatziich die foigende Stufe (III) 
umfafit: 

(III) Beaufschlagen des Katalysators bei einer Temperatur im Be- 



reich von 250 bis 800 °C, vorzugsweise 350 bis 600 °C, mit 
einem Gasstrom, der einen Gehalt an einer Sauerstoff-liefern- 
den Substanz oder an SauerstofF oder an einem Gemisch aus 
zwei oder mehr davon im Bereich von mehr als 4 bis 100 
VoL-% aufweist. 
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10 



15 



20 



3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Aufheizen gemaB Stufe 
(I) mit einer Aufheizrate von 0,1 °C/min bis 20 °C/min, vorzugsweise 
von 0,3 °C/min bis 15 °C/min, und insbesondere von 0,5 °C/min bis 
10 °C/min durchgefuhrt wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, wobei der zumindest 
teilweise deaktivierte Katalysator vor dem Aufheizen gemaB Stufe (I) 
mit einem Losungsmittel, das ausgewahlt wird aus der Gruppe beste- 
hend aus Wasser, einem Alkohol, einem Aldehyd, einem Keton, einem 
Ether, einer Saure, einem Ester, einem Nitril, einem Kohlenwasserstoff 
sowie einem Gemisch aus zwei oder mehr davon, gewaschen wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, das zusatzlich die folgen- 
de Stufe (IV) umfaflt: 

(IV) Abkiihlen des in Stufe (III) erhaltenen regenerierten KataJysa- 



tors in einem Inertgasstrom, der bis zu 20 Vol.-% eines 
Flussigkeitsdampfes, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus 
Wasser, einem Alkohol, einem Aldehyd, einem Keton, einem 
Ether, einer Saure, einem Ester, einem Nitril, einem Koh- 
lenwasserstoff sowie einem Gemisch aus zwei oder mehr 
davon, enthalten kann. 



6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, wobei der zumindest 
teilweise deaktivierte Katalysator nach dem Aufheizen gemafl Stufe (I) 
und vor der Beaufschlagung gemaB Stufe (II) bei einer Temperatur von 
250 bis 800 °C gehalten wird. 



7. 

30 



Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, wobei die Sauer- 
stoff-liefernde Substanz ausgewahlt wird aus der Gruppe bestehend aus 
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einem Stickoxid der Formel N x O y , wobei x und y so gewahlt werden, 
dafi sich ein neutrales Stickoxid ergibt, N 2 0, einem N 2 0-haltigen 
Abgasstrom aus einer Adipinsaure-Anlage, NO, N0 2 , Ozon, einem 
Gemisch aus zwei oder mehr davon. 

5 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, wobei die Sauerstoff- 
liefernde Substanz C0 2 ist und die Stufen (II) und (HI) bei einer 
Temperatur im Bereich von 500 bis 800 °C durchgefuhrt werden. 

to 9. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei der Zeolith- 
Katalysator ausgewahlt wird aus der Gruppe bestehend aus einem 
Titan-, Zirkonium-, Vanadium-, Chrom- oder Niob- enthaltenden Silica- 
lit, mit MFI-, BEA-, MOR-, TON-, MTW-, FER-, CHA-, ERI-, 
RHO-, GIS-, BOG-, NON-, EMT-, HEU-, KFI-, FAU-, DDR-, MTT-, 

is RUT-, LTL-, MAZ-, GME-, NES-, OFF-, SGT-, EUO-, MFS-, MCM- 

22-, MEL-Struktur, MFI/MEL-Mischstruktur und einem Gemisch aus 
zwei oder mehr davon. 

10. Verwendung eines gemafi einem der vorstehenden Anspriiche regenerier- 
20 ten Zeolith-Katalysators zur Epoxidation von organischen Verbindungen 

mit mindestens einer C-C-Doppelbindung, zur Hydroxylierung von 
aromatischen organischen Verbindungen oder zur Umwandlung von 
Alkanen zu Alkoholen, Ketonen, Aldehyden und Sauren. 
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